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An absorption material is produced by applying directly to a 
support in the presence of liquid an absorbent which is at least 
partially water-softened, and drying to remove the liquid so as to 
leave the absorbent directly on the support. The support may be 
fibrous or particulate like sawdust or it may be a textile sheet or 
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© Die Erfmdung betrifft eln Absorptionsmaterial fur Was- 
ser, wassoge Losungen und wassrige Koiperfiussigkeiten. 
aln Verfahren zu seiner Hersteilung sovvie seine Verwendung 
a!a AbsorptionsmhteL Das Absorptionsmaterial besteht a us 
.einem Trager, auf dam ein synthetisches Oder naturliches, 
wassarquellbares Polymeres oder Copah/meres durch Be- 
handeln des Tragera mrt dam wenigstens teilweise gequoHe- 
nan Polymeren oder Copolymeren und anschJteBendem 
Trocknen dauerhaft fixiert worden 1st. 
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Die Erf in dung betrifft ein Absorptionsmaterial , Verfah- 
ren zu seiner Hersfcellung sowie seine Verwendung als Ab— 
sorptionsmittel ftlr Wasser, Wasserdampf , wassrige Lo— 
sungen, wassrige oder serose Korperf lassigkeiten wie 
Urin oder Blut sowie zur AudEnahme , Zuruckhaltung und 
spateren gesteuerten Abgabe von Wasser, wassrigen L6- 
sungen und/oder den darin ge 16s ten Xomponenten an andere 
Korper. 

In den letzten Jahxen wurde eine An2ahl verschiedener 
Polymerisate entwickelt, die hohes Ab sorptions vermogen 
fur Wasser und KGrperf liissigkeiten aufweisen. Die meisten 
Produkte wurden auf Starkebasis, wie z.B. Starke-Acryl- 
nitril-Pfropfpolymerisate (US-PS 3 997 484 f 3 661 815, 
4 155 888, 3 935 099), gelatinisierte Starkederivate (DE- 
OS 2 702 781), 5.tarke-Acrylamid-Acrylamidopropeuisiilfon- 
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saure-Pfropfpolymerisat (US-Anm. 955 827) Oder auf Cellu- 
losebasis, wie Derivate von Alkyl- oder Hydroxyalkylcelli2- 
lose ( JA-PS 1 1 /1 25 . 481 ) , Carboxymethylcellulose (BE-PS 
862 130, GB-PS 1 159 949) und auf Polysaccharidbasis 
(DE-OS 2 650 377) hergestellt- Zu den vollsyntbetischen, 
in zahlreichen Pa ten ten beschriebenen Ab sorption smitteln 
gehoren vernetze Polymere und Copolymers auf Acryl— oder 
Me thaery IsSurebasis * (DE-OS 2 429 23 6 , DE-OS 2 614 662, 
US-PS 4 018 951,. US-PS 3 326 891, US-PS 4 066 583, US- 
PS 4 062 817, DE-OS 2 712 043, DE-OS 2 653 135, DE-OS 
2 813 e34) oder Maleinsaure-Derivate (US-PS 4 041 228) - 

Alle diese Produkte sindL praktisch wasserunloslich und 
absorbieren das Vie If ache ihres Gewichts an Wasser r Urin 
oder anderen wassrigen Ldsungen. 

Da diese Produkte in pulverartiger Form vorliegen r 1st 
ihre Einarbeitung in die Endprodukte (z-B. Windeln, Bin- 
den usw.) sohwierig und erfordert komplizierte und teu- 
ere Dosier-^sd Eintragungsaggregate » Besonders ein fein— 
gemahlenes Produkt mit KomgroBe rater 100 pm laBt sich 
sehr schwer verarbeiten. Das pulverf ormige Produkt haf- 
tet nur schlecht an der Unterlage, so dafi in der Kegel 
ein Kleber verwendet werden muB , wodurch wieder ein Teil 
des Absorptionsvermogens von dem pulverf ormi gen Produkt 
verloren geht- 

Es sind auch Verfahren zur Herstellung von saugfahigen' 
Mischfasern bekannt, nach denen eine polymere hydrophile 
Komponente, vie z,B. PolyacrylsSure, Carboxymethylcellu- 
lose usw. , der Spinnlosung zugemischt wird, so da£ Fa- 
sern mit einer erhohten SaugfShigkeit entstehen, wie 
dies z.B* aus DE-OS 2 550 345, DE-OS 2 750 622, DE-OS 

2 750 900, DE-OS 2 751 833, DE-OS 2 905 424, DE-OS 

3 036 415 und DE-PS 2 634 994 zm entnehmen 1st. Die hydro- 
phile -Komponente muB in Wasser und in der Spinnlosung 
vollstandig loslich sein. Da das Gewichtsverhaitnis 
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der hydrophilen Polymerkomponente zu der Faserkomponente 
bel diesen Mischfasern inmer kleiner als 1 ist r wlrd da- 
durch auch das Was ser aufnahme vermogen stark begrenzt . 
Nach der: verof f entlichten Europa-Anmeldung 0023561 wird 
eine verbesserte Saugf ahigkeit von Cellulosefasern da- 
durch erzielt, daB man sie in elnem inert en Medium in 
teilverrffczte anoxydierte Carboxy alky Ice llulose uberf Ohrt . 
Die verBffentlicfate Eur opa-Anme Idung 0009322 beschreibt 
die Herstellung eines absorb ierenden Papier s aus Gemi- 
schen yon Zellstof f asem mit wasserunlosiichen Fasern aus 
Amin-Formaldehyd-Har z , wobei bestimmte , Freeness , -{=Mahl- 
grad) -Verhaltnisse eingehalten warden mussen. 

Wegen des hofaen Wasserquellvermdgens der polymeren Ab- 
sorption smittel ist es recht kompliziert, diese Produkte 
aus wassriger Suspension, wie z.B- bei der Papierfcerstel- 
lung ublich, in das Fertigprodukt einzuarbeiten. Entweder 
mussen bei der Her stellung des absorb ierenden Materials 
Faserstoffaufschlammungen mit sehr niedrigem Feststoff ge- 
halt (unter 0,1%, s. DE-OS 3 037 507) angewendet werden 
Oder die Einarbeitung des Ab sorption smit t e Is in das Fer- 
tigprodukt kann (aber nur bei einem carboxy lhaltigen Ab- 
sorptiorismittel) in zwei Phasen erfolgen: 

Zunachst wird das Abso'rptionsmittel in seiner saureh Form 
gemeinsam mit den Faserkomponenten in Wasser suspend! ert , 
au f einer Papierma schine die Papierbahn gebildet und ge- 
trocknet; die entstandene Papierbahn wird dann in einem 
weiteren Ver fahr ens schritt neutralisiert, urn das gewunsch- 
te Quellvermogen des Fertigprodukts zu erreichen. Das 
• maximale GewichtsverhSltnis der Polymerkomponente zu der 
Faserkomponente in der Suspension wird mit 65:35 angege- 
ben (DE-OS 3 040 964) . 

Es ware daher ein Absorptionsmaterial erwunscht, das bei 
moglichst hohem Absorptionsvermogen auf moglichst ein- 
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fache Weise herstellbar ist. Besonders erwunscht ware 
ein Absorptionsraa Serial, bei dem das Absorptionsmittel 
mSglichst fest auf oder in dem Trager, und zwar moglichst 
ohne zusatzliche Klebstoffe, verankert brw. fixiert ist. 
Ganz besonders vorteilhaft ware eln Absorptionsmaterial, 
das die Form eines Fiachengebildes , z.B. eines Blattes 
Oder Vlieses oder einer Gewebebahn aufweist, wobei das 
Absorptionsmittel in oder auf dem f ISchenf ormlgen Tra- 
ger fixiert ist. Ein solches Absorptionsmaterial sollte 
einen moglichst hohen Gehalt an Absorptionsmittel ent- 
hal ten . 

Ausgehend von bekannten Absorptionsmaterialien r die axis 
einem polymer en Absorptionsmittel und einem Tr^ger be- 
stehen, ist daher Aufgabe der Erfindung die Verbesserung 
eines solchen Absorptionsmittels unter Vermeidung von 
dessen Nachteilen, insbesondere also die Schaffung eines 
Absorptionsmaterials, bei dem das Absorptionsmittel ohne 
zusatzliche Klebstoffe, fest in oder auf dem Trager fi- 
xiert ist. 

Diese Aufgabe wird durch ein Absorptionsmaterial gelost, 
das aus einem auf oder in einem Tragennaterial dauerhaft 
fixiert en Absorptionsmittel besteht, wobei das erfindun<^- 
gemaBe Absorptionsmaterial. dtirch Behandeln des Tragerma- 
terials mit dem wenigstens teilwelse gequollenen Absorp- 
tionsmittel und Trocknen erhaiten worden^ ist. 

Bevorzugt ist ein erf indungsgemSSes Absorptionsmaterial , 
dessen Absorptionsmittel mittels eines wasserhaltigen 
organischen LSsungsmittels geguollen worden ist. 

Als Tragermaterial sind sowohl FlMchengebilde als auch 
diskrete Partikel geeignet, wobei jedoch fur die Zwecke 
der Erfindung f lachenf ormige TrSger, wie Blatter, Bahnen 



007751 O 



oder Platten bevorzugt werden* Geeignet sind z.B. Bahnen 
aus Textilgewebe, Vliese, Papierblatter oder -bahnen, 
aber auch Glas-, Keramtk- und Metallplatten. FOr die 
Zwecke der Erfindung stnd besonders bevorzugt Bahnen bzw. 

5 Blatter aus Textilgewebe oder Papier, sowie Vliese. An 

nicht-f lachenformigen TrSgermaterialien sind besonders 
kiinstJLiche oder natiirliche Fasern, wie Cellulose oder 
Kunststoffasern geeignet, die zu Flachengebilden verar- 
beitet werden konnen. Daneben sind aber auch andere par- 

JO tikelfdrmige Tr agennaterialien , wie z.B. Holzmehl (SMge- 
spane) , geeignet. 

Als geeignete Absorptionsmittel, die bevorzugt pulver- 
formig sind, kommen sowohl die wasserquellbaren Polyme-r 
ren auf der Basis von Polysacchariden wie Cellulose, 

15 cellulosederivate wie Carboxymethylcellulose, Alkyl- 
oder Hydroxyalkylcellulose, StSrke und StSrkederivate 
und Pflanzengunnai (z.B. Xanthangunmi) , Alginsaure und 
ihre Salze als auch die Polymeren oder Copolymeren auf 
der Basis von (Meth- ) Acrylsaure oder (Meth-) AcrylsSure- 

20 derivaten infrage, wobei es sich hierbei in erster I*inie 
um die Homo- oder Copolymeren der Acryl-, Metbacryl-, 
Acrylamidomethylpropansulf onsaure , der Salze dieser 
SSuren, des Acryl- oder Methacrylamids untereinander oder 
mit Vinylpyrrolidon und/oder Vinylacetat handelt. Die 

25 vorstehenden Polymeren konnen durcli einen mindestens bi- 
funktionellen Vernetzer vernetzt sein, da m i t sie in Was- 
ser nur quellbar, aber nicht loslich sind. Alle diese 
Polymeren werden nach bekannten Verfahren hergestellt. 

Das erfindungsgemaBe Ah sorption smaterial besteht aus Fa- 
30 serstoff und Absorption smittel in einem Gewichtsverhalt- 
nis 10 bis 99,9, vorzugsweise 20 bis 75 Gew.% des Fa- 
serstoffs und 0,1 bis 90, vorzugsweise 25 bis 80 Gew.% 
des Absorptionsmittels. Das erf indungsgemSBe Absorptions- 
material kann danach nahezu vollstandig aus Absorptions- 
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mittel bestehen and weist* dennoch den Vorteil eines 
FlSchengebildes auf. 

Das erf indungsgemaBe Absorptionsmaterial kann daneben 
noch Riechstoffe, Bindemittel Oder sonstige Hilfsstoffe, 
vie r.B. Desinf ektionsmittel en thai ten, sofem sie die 
Absorptionseigenschaften des Absorptionsmaterials nicht 
negativ beeinflussen. 

Das erfindungsgemasse Absorptionsrnaterial wird durch Be- 
^an^Pin des Tr age materials mit dem wenigstens teilweise 
gequollenen Absorptionsmittel und nachfolgendem Trock- 
n en hergestellt, bevorzugt wird das Absorptionsrnaterial 
mit wenigstens einem wa s serhal tigen organischen Losungs- 
mittel, mit wenigstens einem teilweise geqpaollenen Ab- 
sorptionsmittel und- nachf olgendem Trocknen hergestellt* 

Als organische BSsungsmittel konnen verschiedene mit 
Wasser mischbare I,6sungsmittel verwendet werden, vorzug^ 
weise Methanol, Ethanol, Isopropanol, Ace ton, Tetxahy- 
drofuran,. Dioxan, Glycerin, Ethyl englykol , die 0,1 bis 
60% Wasser en thai ten kSnnen. 
Nach der bevorzugten Herstellungsweise arbeitet man das 
wenigstens teilweise gequollene Absorptionsmittel in 
einen teilchenf Qrmigen' Trager, der bevorzngt ein Faser- 
stoff wie Cellulose oder eine Textilfaser ist, ein, ver- 
formt die Mischung zu einem Flachengebilde und trocknet. 
Hierbei enthalt man gleich ein f lachenf ormiges Absorp- 
tionsrnaterial* Bel dieser Herstellungsweise wird zweck- 
maBig das Absorptionsmittel dem Fa sers toff in Gegenwart 
eines was serhal tigen organischen kosungsmittels zugemisdfc. 
Dabei wird der f aserfQrmige Trager in einem organischen 
Ldsungsmittel, das bis zu 60% Wasser enthalten kann 
(fur praktiscfe Zwecke genUgt ein Wassergehalt vomo-20%) 
aufgeschlammt und mit dem pulverf ormigen Absorptions- 
mittel , das zur besseren Mischbarkeit , vorzugsweise eben- 
falls im organischen, gegebenenf alls wasserhaltigen 
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Losungsmittel suspendiert 1st, yermischt. Aus der Auf- 
schlSmmung wird eine Faserbahn hergestellt, wozru bei- 
spielsweise die Auf schiammung auf ein Sieb oder eine 
Nutsche aufgebracht, das iiberschQssige Ldsungsmittel ge- 
gegenenfalls mit Hilfe von Unterdruck entfernt und das 
entstandene Blatt oder Vlies getrocknet wird. Die Trock- 
nung kann bei Normal tempera tur, vorzugsveise bei erhoh- 
ten Tempera turen, durchgef uhrt werden. 

Uberraschenderweise wirken die teilweise aufgequollenen 
Teilchen des £bsorptionsmittels gleichzeitig als Binde- 
mittel und Trockenverfes tiger far den Faserstoff des 
TrSgennaterials . Bs wird also gleichzeitig ein flSchen- 
fSrmiges AbsorptionsmsLterial mit einer einstellbaren , im 
Bedarf sfall auBerordentlich hohen Menge Absorptionsmittel 
ohne die Vervendung eines zusatzlichen Bindemittels und 
Trockenverf e st±ger s fOr das FISchengebilde , wie beispiels- 
weise sonst bei der Papierherstellung Gblich, moglich. 
Man erbait so je nach dem Quellungsgrad der Absorptions- 
mi tt el teilchen , der ebenfalls durch Losungsmittel und/ 
oder Wassergehalt gesteuert werden kann , PapierblMtter 
oder VTiese mit verschiedener Trockenf estigkeit, in denen 
das Absorptionsmittel integral er Bestandteil des Flachen- 
geblXdes 1st und somit festr und dauerhaft ohne zusatz- 
liche Hilf sstof fe fixiert ist~ 

Auch andere parti3celf Qrmige TrSgeav wie S5gespane r kon- 
nen auf diese Weise zu ein em f lSchenfSrmigen Absorption s- 
material verarbeitet werden. Solche Produkte konnen z.B. 
zur Bodenverbesserung bzw.-bef estigung verwendet werden. 

tlberraschenderweise erreicht man durch die Behandlung 
eines TrSgers der, wie Watte , an sich nur eine geringe 
Zugfestigkeit hat, durch die Behandlung mit dem Absorp- 
tionsmittel eine sehr starke Verbesserung der Festig- 
keitseigenschaf ten . 
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Es muB ferner uberraschen, daB besonders vorteilhafte 
Ergebnisse mit pulverf ormigen Absorptionsmitteln einer 
KorngroBe kleiner als 200; insbesondere kleiner als 
100 jim erzielt werden. 

Solche KorngroBen lassen sich im pulverformigen Zustand 
nur schwer verarbeiten. 

Nach einer weiteren Herstellungsweise wird das erfin- 
dungsgemaBe Absorptionsmaterial erhalten. Indent man das 
wenigstena teilweise geguollene Absorptionsmittel auf die 
Oberf lache elnes Tragers, vorzugsweise eines flSchen- 
f ormigen Tragers, aufbringt. Der Trager kann hierbei 
trocken Oder ebenfalls angefeuchtet sein. Das Auftragen 
des gequo 11 enen Absorptionsmittels kann durch Amf spriihen 
oder Aufstreichen erfolgen r worauf getrocknet wird. Das 
Absorptionsmittel wird vorteilhaft in Form einer Suspen- 
sion im wSssrig-organischen I.6sungsmittel aufgebracht. 

Bei beiden Herstellungsvarianten erfolgt die Fixierung 
des Absorptionsmittels in oder auf dem Tragermaterial 
durch Trocknung und/oder Druckanwendung, wobei im Regel— 
fall zusatzliche Bindemittel zwecks Fixierung des Absorp- 
tionsmittels auf dem Trager uberf lussig sind. 

Das erf indungsgemaBe Absorptionsmaterial ist aufgrund 
seiner Zusammensetzung zur Aufnahme und/oder ZurQck— 
haltung von Wasser, Wasserdampf , wassrigen Losungen und 
Korperf lussigkeiten r wie z.B. Urin oder Blut geeignet f 
besonders fur den Einsatz in absorbierenden Wegwerfer- 
zeugnissea wie Babywindeln , Damenbinden, Tampons oder in 
absorbierenden Erzeugnissen fur chirurgische und medi- 
zinische Verwendung. 

Weiterhin kann das rait Wasser Oder wassrigen Losungen 
auf gequollene erf indungsgemaBe Absorptionsmaterial zur 
gesteuerten Abgabe von Wasser und/oder den in Wasser ge- 
losten Komponenenden an andere Korper, wie z.B. an Pflan- 
zen sowie als Nahrboden fur verschiedene Kulturen, beim 
gezielten Dosieren der Medikamente und ebenfalls im tech- 
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nischen Bereich {Akkumulatorf lussigkeiten , Filteranlagen 
usw.) verwendet werden. 

Die Erfindung wird durch die folgenden Beispiele veran- 
schaulicht* 

5 Beispiel 1 r 

In eineta: GefaB wurden 3 g Cellulose in 300 ml 96%igein 
Xthanol suspendiert und mit einem schnellauf enden Schlag- 
rUhrwerk aufgeschlagen. Danach wurden 3 g Absorptions- 
mittel (vernetzte Polyacrylsaure) in 50 ml Xthanol sus- 
10 pendiert und mit den aufgeschlagenen Cellulosef asern ver-- 
mlscht. Das Gemisch wurde dann auf eine Nutsche (0 20 cm) 
aufgetragen , das Itosungsmittel entfernt und das entstan- 
dene Blatt bei 85*0 getrocknet. 

Das Blatt hatte folgende Z u sam me nsetzirng z 

15 Cellulosef aser 95 g/m 2 

Absorptionsmittel 95 g/m 2 

Gesamtf lachengewicht 190 g/m 2 

Das Saugvermogen des erf indungsgem«iBen ProduJcts wurde 
auf einem 16 cm 2 groBen Blatt mit Wasser und Mode 1 1 ur in— 
20 lc5sung (2,0% Harnstoff, 0,9% NaCl, 0,1% MgS0 4 und 0 f 06% 
CaCl 2 aufgelost in destilliertem Wasser) geprxift. 

Das Absorptions vermogen dieses Blattes betrug 

31,1 ml Modellurinlosung/g 
198 ml Wasser/g 

25 Beispiel 2s 

Gemafl Beispiel 1 wurden in einem GefaB 3g Cellulose in 
300 ml 96%igem Xthanol suspendiert und mit einem schnell- 
lauf enden Schlagrtihrwerk aufgeschlagen - Danach wurden 9g 
Absorptionsmittel (vernetzte Polyacrylsaure) in 50 ml 
30 96%igem Xthanol suspendiert und mit den aufgeschlagenen 
Cellulosef asern vermischt. Das Gemisch wurde dann auf 
eine Nutsche (0 20 cm) aufgetragen, das Losungsmittel 
entfernt und das entstandene Blatt bei 85°C getrocknet. 
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Das Blatt hatte folgende Zusammensetzung: 

Cellulosefaser . 95 g/a 2 

Absorptionsmittel 285 g/m 

Gesamtf lachengewicht 380 g/m 2 

5 Das Ab sorption s ve nnogen - geprtift vie in Beispiel 1 - 

"dieses Blattes betrug 

35,5 ml Modellurinlosung/g 
202 ml Wasser/g- 

Beispiel 3 ; 

10 GemaB Beispiel 2 wurden 3 g Cellulose in verschiedenen 

organischen *L5sungsniitteln sowie in wasserhaltigen orga- 
nischen Losungsmitteln auf gesdilagen, mit 9 g polymerem 
Absorptionsmittel (vernetzte Polyacxy Isaure ) vemrischt, 
in gleicher Weise verarbeitet und gepruf t wie im Beispiel 

15 2. Die nechanische Trockenf estigkeit des Blattes wurde 

mit dem Berstf estlgkeitsprufer ermittelt, wobei das Blatt 
auf einer Papierunterlage mit Berstf estigkeit von 15,0 
N/cm 2 durch Anpressen fixiert wurde. 



20 


Losungszitfcel 


Absorptiansvenujgen 
hfedellurinlosung 


(nO/g) 
Was sax- 


Berstf estig- 
keit N/cm 




Toluol 


23,8 


ISO 


15,0* 




Tetarahycxofixran. 


26,3 


171 


15,5* 




ItetrahYCEofurEDa/Vtesser 90/10 35,6 


188 


18,0 




Diaxan/Rasser 98/2* 


35,9 


175 


16,0 


25 


Ace ton. 


29,2 


151 


15,1* 




Aceton/K^sser 90/10 


40,9 


152 


18,8 




Methanol /Nasser 98/2 


32,7 


185 


22,5 




Jtethanol/Wasser- 95/5 


32,5 


198 


23,5 




Msthanol/Wasseir 90/10 


26,7 


19S 


25,3 


30 


Methanol/Wassar 80/20 


36,3 


190 


24,0 




Xthanol/Kasser 95/5 


37,5 


210 


23,7 




fi.thanol/*fesser 90/10 


38,3 


201 


25,3 



* Keine Bindurig zwisclien dem Faserstoff und dem Ab sorp- 
tion snitt el ist entstanden. 
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Beispiel 4 : 

0M *. Beispi.1 2 wuxden 3 g .^ehlen. Cellulose «l« ver- 
!c^edeneu Hen 5 ee e= pol_x- ^sorpuionseittel (ver- 
'eLe Polyecryleaure-Hetriueealz) i> Methanol/Wesser-^- 
^T,./ir«-l««. 1- 9l.i=^« — vere*be it e t una 
gepruft wie in Beispiel 3: 



2usannnensefcrung 


ftbscncptiCBasweiJiejyen 
(ml /cri 


■jo feser g/m 


absorptioi^- 
mifctel g/m 




Modellurift- 
losung 


Wasser 


95 
95 
95 
95 

15 95 


32 
95 
380 
570 
860 


127 
190 
475 
665 
955 


31,4 
35,7 
40,8 • 
37,2 
38,4 


195 
120 



20 



Beispiel 5 r 

G emaB Beispiel 2 wurderx 3 g gemahle^e Cellulose mlt ver- 
sctledenen ^sorptlons^^ln (Jewells 9,0 g) i» 
Lser^emisch 90/10 vermischt und in gleicher Weise ver- 
arbeitet wie in Beispiel 3. 



12 
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Absorptlonsmittel 


Absorptii 
(m 

Modellurin— 
lSsxing 


onsvernogen 
l/o) 

Wasser 


Berstf estig- 
N/cm 


Polyacrylamid- 
Mol.gew. 5*10° g/ml 


5,1 


4,8 


20,3 


Aery lamid/Acryl satire 
Copolymer isat fi 65/35 
Mol.gew. 6^10 g/ml 


S,S 




23,5 


Carboxymethyl— 
cellulose 


7,7 


8,8 




Alginat-Calcium/ 
Natriumsalz 


10,5 


10,5 




Me thy Ihy dr oxy e thy 1 - 
cellulose 


5,4 


5,1 


25,0 


vemetztes Staxke— 
Acrylsaure-Copoly- 
merisat 


15,5 


45,1 





Belspiel 6 : 

20 GeraaB Belspiel 2 wurden 3 g Zellwolle-Stapelf aser 1/7/6 
dtex/mm m±t 8 g polymerem Absorptlonsmittel (vemetzte 
Polyacrylsaure) in Methanol/Wasser-Gemisch 90/10 ver- 
mischt und in gleicher Weise verarbeitet wie in Belspiel 
2. tfeben dem Wasser- und Modellur in absorptions vermogen 

25 wurde noch das Absorptionsvermogen xait Humanblut unter 
Belastung (32 g/cin 2 ) gepriift. 

Das Absorptionsvermogen dieses Materials betrug 

152 ml Wasser/g 
35,6 ml Modellurinlosung/g 
30 3 y 9 ml Blut/g 

Beispiel 7 ; 

Gemafl Beispiel 2 wurden 1,5 g Zellwolle-Stapelf aser 
1,7/6 dtex/mm mit 1,5 g Cellulose und 9 g polymerem Ab- 
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sorptionsmittel {vernetzte Polyacrylsaure) in Methanol/ 
Wasser-Gemisch 90/10 vennischt und in gleicher Weise ver- 
arbeitet wie in- Beispiel 2." Neben dem Wasser- und Modell- 
urinabsorptionsvermogen wurde noch das Ab sorption svermo- 
gen znit Humanblut unter Belastung (32 g/cm 2 ) gepruft. Das 
Absorptionsvermogen dieses Materials betrug 

120 ml Wasser/g 
22,5 ml Modellurinlosung/g 
3,8 ml Blut/g 

Beispiel 8 s 

Auf ein Vlies, bergestellt .aus Zellwolle-Stapelfaser 
1,7/34 dtex/mm wurde ein vemetztes Polyacrylsaurena- 
triumsal2 als Suspension in Methanol/Wasser-Gemisch 
90/10 aufgesprubt und durch Trocknung bei 85°C auf dem 
Vlies. fixiert. Das beschichtete Vlies hatte folgende 
Zusammensetzung r 

Cellulosefaser 78 g/m 2 

Absorptionsmittel 23 g/m 2 

Das Absorption svennogen dieses Materials betrug 

65 ml Wasser/g 
21,6 ml Model lurinlosung/g 
3,5 ml Blut/g 

Beispiel 9 s 

Auf ein Vlies, hergestelltr aus Polypropylen-Stapelf aser 
1 r 7/45 dtex/mm wurde vemetztes PolyacrylsSurenatrium- 
salz als Suspension in Methanol/Wasser-Gemisch 90/10 
auf gespruht und durch Trocknung bei 85°C auf dem Vlies 
fixiert. Das beschichtete Vlies hatte folgende Zusammen- 
setzung : 

Polypropylenfaser 70 g/m 

Absorptionsmittel 21 g/m 2 

Das Absorptionsvermogen dieses Materials betrug 
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to 



58 ml Wasser/g 
20,5 ml Modellurinlosung/g 

Belspiel 10 ; 

Eine Paste, vorbereitefc aus 50 



30 



, ™ te ' ^"itet aus 50 g vernefcztem Acrylsau^/ 
Acrylamldome^ylp.opansaure-copol^erisat BO/^ilTon 

les^f S T 1,7/34 d t ex/mm he " 

gestellt wurde, in dunner Schich* im Streichverf ahren luf- 
ge^agen und das Absorptions*!^! durch ^oc^unTbeV 
ILL ss de l VlieS D ~ fcescnichtete Vlies ent 

X: — und seln ^o^™. 



112 ml Wasser/g oder 
36 ml Modellurlnlosung/g. 



15 Belspiel 11 ; 

90/10 als suspension in ^anol/Wasser^^c^sTau* 
getragen und bei 90*c getrocJcnet. Das Material If *h « 7 
!0 60 g des Absorptionsmittels pro m* und! L l s 

vermogen betrug Absoxptions- 



19,2 ml Modellurlniesung/g 
S5 ml Wasser/g. 



Belspiel 12 ; 
25 Auf 100 cm 2 



Auf 100 cm crroBe Glasplatten wurde 0,75 g ei.es ver- 
netzten Polyacrylsaurenatriumsalses als sL^L 
Athanol/Wasser-Gemiscb 90/10 a J -! Suspension x n 

^ . 90/10 aufgespriiht und durch tt-^v- 

nun 9 b . 1 »o»lt^ ratnr auf de „ , . IT' 

Kasser oder 29,5 ml Modallori^a^,. ' 2,7 9 
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Beisplel 13 : 

In einem GefaB wurden 10 g Holzmehl mit einer Suspension 
von 10 g Absorptionsmittel (vernetzte Polyacrylsaure) in 
20 g Methanol/Wasser-Gemisch bei Normaltemperatur 10 min 
behandelt und danach bei 80°C getrocknet. 

Das Absorptionsvennogen dieses Absorptionsmaterials be- ■ 
trug 

65 ml Wasser/g 
18,5 ml Mode llur inlo sung /g 
3,1 ml Blut/g 

Belspiel 14 ; 

Bin Fapierblatt (80 g/xa 2 ) wurde mit 80 g/m 2 Wasser/Me- 
tbanol-Gemisch 60/40 befeucbtet und mit feinpulverisier- 
tern vernetzten Polyacrylsaure-Natriumsalz (K6raung<Tals 
100 nm) bestreut und danach bei 100°C getrocknet. Das 
Material enthielt 60 g des Absorptionsmittels pro m 2 . 
Das Absorptionsvennogen dieses Blattes. betrug 

10.5 ml Mode llur inlosung/g 
12,5 ml Wasser/g 



Beisplel 15 ; 

In einem GefaB wurden 2 00 g Torf mit einer Suspension von 
2 00 g vemetzter FolyacrylsSure in 3600 g Xthanol/Wasser- 
Geiaisch 90/10 bei Normaltemperatur 15 min behandelt und 
danach bei 90°C getrocknet. Es entstand ein Material mit* 
abriebf estgebundenem Absorptionsmittel, dessen Absorptions- 
vennogen betrug: 

1 22 ml Wasser/g 

4 4 ml 0,1%ige NaCl-Ldsung 

24 ml 1 / 0%ige NaCl-Losung 

27 ml Mode llur inlosung 



16 
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Beispiel 16 s 

Herstellun<y eines vernetztsi syn the 1 1 s chen Polymerisates ; 

In'einem Polymer isationsgef MB wurden 328 g Acrylsaure, 
2,6 g N,N f -Methylenbisacrylamid in 980 g Wasser gelost und 

5 mit 127 f 5 g Natriumhydrogencarbonat auf pH - 4,0 eingestdLlt 
Bei normaler Temperatur warden die Komponeriten des Kataly- 
satorsystems (0,36 g Azobisamidinpropandihydrochlorid, 
0,73 g Kaliumpersulfat, 1,34 g Natriumpyrosxxlf it und 0,06 g 
Eisen(XI)-gluconat) , geldst in 120 ml Wasser, zugegeben, 

10 wobei adiabatische Polymerisation erf olgt. Das entstandene 
Polymergel vrurde zerkleinert, getrocJcnet und gemanlen. 



Belspiel 17 s 

Herstellung" eines vernetzten- synthetlschen Copolynxeri sates z 

In einem PolymerisationsgefaB wurden 320 g Acrylsaure , 56 g 
15 vinylpyrrolidon und 3,75 g N,N * -Methy lenbisacrylamid in 
862 g Wasser gelSst und mit 100 g Natxiumhydrogencarbonat 
auf pH - 4,4 neutralis iert . Bei nornaler Temperatur wurden 
■die einzelnen Komponenten des Katalysatorsystems (0,6 g 
Azobisamldinpropand i hydrochloride 1,2 g Natr iumpy r o sulfi t 
20 und 0,6 g Kaliumpersulf at) , gelost in 150 g Wasser, zudo— 
siert. Die Polymerisation erfolgt praktiscb adiabatisch. 
Das entstandene Polymergel wurde zerkle inert , getrocknet 
und gemahlen> 
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PatentansprQchg 



1. Absorptionsmaterial, das aus eine* auf ode, in einea 
Trager dauerhaft fixierten Absorptionsaitte 1 besteht, 
dadurch gekennzeichnet, dafl^es durch Behandeln des Tra- 
germaterials mit den, venigstens teilweise geguollenen 
Absorptionsmittel und Trocknea erhalten wordea ist. 

2. Absorptionsmaterial nach Ansprnch 1, dadurch . gekenn- 
zeichnet, daB es durch Behandlung des Tragermaterials 

einer wasserhaltigen Suspension des Absorptions.it- 
tels in exnem organischea Losungsnrtttel erhalten worden 



* Absorptionsmaterial nach Anspruchenl bis 2, dadurch 
geJcennzeichnet, daB das Trlgermaterial ei n Flachengebil- 
de, vorzugsweise eine Bahn, ein Blatt Oder eine Platte 

4 Absorptions^ terial nach Ansprnch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB es aus eine* Text il.ewebe , einem vLes 
Oder- einea Papierblatt besteht. 

5. Absorptionsmaterial nach Anspruchen 1 bis 2, dadurch 
ge*ennze*chnet, daB das Tragermaterial partikelf or»i g 

H 77r eiOS RatQrllche synthetische PaserL 

Holzmehl oder Sand ist. 

6. Absorptions^aiaialnach einem der Anspriiche 1 bis 5 

20 d r h 75 ge a enn2e:LChnet ' 65 10 biS vorzugsweLe 

20 bis 75 Gew. % an Trageraiaterial und 0,1bis 90, vor- 

zugsweise 25 bis 80 Gew.% an Absorptionsmittel enthalt 
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7. Absorptionsmaterial nach Anspruchen 1 bis 6, dadurch 
gekennzeichnet, daB es als- Absorptionsmitt.el" ein wasser- 
quellbares, synthetisches oder natiirliches Polymeres 
oder Copolymeres enthalt. 

8. Absorptionsmaterial nach Anspruch 7, dadurch gekena- 
zeichent, daB es als Absorptionsmittel ein Polymeres 
oder Copolymeres auf Basis von (Meth-) Acrylsaure oder 
eines (Meth-) Acrylsaurederivats , vorzugsveise ein Homo- 
oder Copolymer es der Acryl-iMethacryl-, Aery lamidome thy 1- 
propansulfonsSure, der Salze dieser SSuren , des Acryl- 
oder Methacrylamids untereinander oder mit Vinylpyrroli- 
don und/oder Viny lace tat enthalt. 

9. Absorptionsmaterial nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 
zeiebnet, daB es als Absorptionsmittel ein Polymeres 
oder Copolymeres auf Basis von Polysaccharides , vorzugs- 
veise Starke oder der en Derivaten , enthalt • 

10. Verfahren zur Herstellung des Absorptionsmaterials 
nach Anspruchen 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet , daB man 
das Tragermaterial mit dem wenigstens teilweise gequol- 
lenen Absorptionsmittel behandelt und anschlieBend trock- 
net. 

11. Verfahren nach Anspruch 10/ dadurch gekennzeichnet, 
das man das Tragermaterial mit dem Absorptionsmittel in 
Gegenwart eines organischen Losungsmittels und Wasser 
behandelt. 

12. Verfahren nach Anspruchen 10 - 11, d<idurch gekenn- 
zeichnet, dass man ein partikelformiges Tragermaterial, 
vorzugsveise ein Fasermaterial, insbesondere Cellulose 
in einem organischen wasserfreien oder wa^irhaltigen 
Losungsmittel supendiert und mahlt, mit dem gegebenen- 
falls suspendierten Absorptionsmittel vermischt, die 
Mischung auf bekannte Weise zu einem Flachengebilde 
verformt und anschlieBend trocknet. 



3 
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13. Verfahren nach Ansprilchen 10 bis 11 , dadurch gekenn- 
zeichnet, daB man das Absorptionsmittel in Form einer 
Suspension in wassrig-organischen Losungsmitteln auf die 
OberflSche eines f lachenformigen TrSgers aufbringt und 

5 anschlieBend trocknet. 

14. Verfahren nacli AnsprSchen 11 bis 13, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB man als organische I.5sungsmittel Alkohole, 
vorzugsweise Methanol, Ethanol, Isopropanol, Ace ton, 
Tetrahydrofuran oder Glycerin mit einem Wassergehalt von 

10 0,1 bis 60, vorzugsweise von 5 bis 20 Volumen-% ver- 
wendet. 

15. Verwendung des Absorptionsmaterials nach Anspruchen 
1 bis 9 zmr Aufnahme und/oder Zurxickhaltung von Wasser, 
Wasserdampf und/oder wassrigen Losungen, insbesondere 
15 von wassrigen und serosen Korperf lEssigkeiten wie Urin 

oder Blut, in absorb! ex end en Wegwerferzeugnissen fUr hy- 
gienische, chirurgische und andere medizinische Zwecke 
wie Babywindeln, Tampons und Damenbinden. 



20 



25 



16. Verwendung des Absorptionsmaterials nach Ansprilchen 
1 bis 9 zur Aufnahme und/oder Zuruckhaltung von Wasser 
oder wassrigen Losungen und zur nachf olgenden gesteuer- 
ten Abgabe von Wasser und/oder der in Wasser gelosten 
Komponenten an andere Korper, wie "z.B. an Pflanzen, als 
N&hrboden fur verschiedene Kulturen, beim Dosieren von 
Medikamenten,' fur AkJcumulatorf lussigkeiten, Filteranlagen 



usw. 



17. Verwendung des Absorptionsmaterials nach Anspruchen 
1 bis 9 als Filtereinlage bei Rauchartikeln wie Zigaret- 
ten/Zigarren, Tabakpfeifen zur Aufnahme von im Rauch ent- 
30 haltenen Destillationsprodukten, 
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